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© Klebstoff fiir reversibles Verkleben. 

© Klebstoff fur reversibles Verkleben. enthaltend 

a) ein wasserdispergierbares thermoplastisches Blockcopolymer. 

b) eine wassrige selbstklebende thermoplastische Dispersion, insbesondere Acrylatdispersion, 

c) Dispergierhilfsmittel. und 

d) ggf. weitere ubliche Zusatze. 
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Klebstoff fiir reversibles Verkleben 



Klebstoffe zur Herstellung permanenter Verklebung haben sich heute beim Verbraucher durchgesetzt 
und werden sowohl im Buro als auch im Haushalt in vielfaltiger Weise eingesetzt, in Form von Pasten, 
Emulsionen. Losungen aber auch von Stiffen. 

In vielen Fallen ist es jedoch wunschenswert. eine einmal durchgefuhrte Verklebung wieder zu losen 
5 und an anderer Stelle ohne weiteren Klebstoffauftrag wiederherstellen zu konnen. 

Das Anforderungsprofil an einen derartigen Klebstoff umfafit heute diverse Parameter, wie 

- Losungsmittelfrei 

- Zerstorungsfrei losbare Verklebungen 

- ROckstandsfrei losbare Klebungen 

w - Wiederverklebbar ohne neue Beschichtung 

- Nicht papierdurchfettend bzw. verfarbend 

- Mindest-Lagerfahigkeit 1 Jahr. 

Von den bisher bekannten Klebstoffen zur Herstellung reversibler Verklebung kann keiner das obige 
Anforderungsprofil vollstandig erfullen. Denn entweder enthalten sie organische Losungsmittel, oder sie 
rs verlieren ihre Selbstklebrigkeit und hinterlassen starke Massenruckstande auf dem Substrat. etwa gematf 
US-Patent 4.684.685. Zum anderen sind sie derartig anfallig gegen Alterung, daB sie das zu verklebende 
Papierstuck durchfetten. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es. hier Abhilfe zu schaffen. insbesondere einen losungsmittel- 
freien Klebstoff fur reversibles Verkleben zu schaffen, der das obige Anforderungsprofil weitestgehend 
20 erf u lit. 

Dieses obige Anforderungsprofil laM sich erfindungsgemafl durch die Kombination der Eigenschaften 
eines thermoplastischen Blockcopolymeren insbesondere vom Styrol und/oder von Polyurethanblockcopoly- 
meren (TPtTs) mit den Eigenschaften einer selbstklebenden thermoplastischen Dispersion z.B. vom Typ 
Acrylatdispersion erfullen. 

25 Demgemafl betrifft die Erfindung einen Klebstoff, wie er im einzelnen in den AnsprQchen gekennzeich- 
net ist. 

Das darin verwendete Blockcopolymer fuhrt zum einen dazu. dafl sich ein Stiff durch einen weichen 
Abrieb auszeichnet, der genugend Substanz zum Auftrag kommen laflt. Zum anderen verleiht es aufgrund 
seiner mikromorphologischen Segmentstruktur der aufgetragenen Klebschicht genugende Kohasion, die 
30 eine ruckstandsfreie Losung der Klebung ermoglicht. 

Das Verhaltnis der kohasiven und der adhasiven Komponenten kann dabei so eingestellt werden, dafl 
das Anforderungsprofil erfullt wird. Bevorzugt werden die in den AnsprOchen genannten Verhaltnisse 
gewahlt und besonders geeignet sind erfindungsgemafle Klebstoffe mit folgenden Mengenverhaltnissen. 
bezogen auf die Gesamtklebstoffmasse: 
35 2 - 30. insbes. 4-15 Gew.-% Blockcopolymer, 
55 - 20. insbes. 50 - 25 Gew.-% Acrylat 
1 - 4. insbes. 1 - 2 Gew.-% Dispergierhilfsmittel 
15-80. insbes. 35 - 70 Gew.-% Wasser. 

Soli der erfindungsgemai3e Kleber als Stift verwendet werden, so wird vorteilhaft ein Gerustbilder 
40 zusatzlich verwendet. insbesondere ein Seifengerust. wie Natriumstearat. ggf. mit geringen Anteilen Natri- 
umhydroxid, wobei Mengen von 2 - 8, insbes. 3 - 5 Gew.-% Gerustbilder, bevorzugt Natriumstearat. 
bezogen auf die Gesamtklebstoffmasse verwendet werden. 

Geeignete wasserdispergierbare, thermoplastische Blockcopolymere sind z.B. SBS, SIS, SEBS und 
segmentierte Blockcopolymere auf Polyurethanbasis, insbesondere Polyesterurethan. 
45 Geeignete wassrige Acrylatdispersionen sind z.B. Copofymere von EHA, BA. EA mit AS (EH A ist 
Ethylenhexylacrylat; BA ist Butylacrylat; EA ist Ethylacrylat; AS ist Acrylsaure) 

Geeignete Dispergierhilfsmittel sind z.B. aromatische Poiyglycolether, Na-Salz eines Fettsaurekonden- 
sationsproduktes. 

Geeignete weitere ubliche Zusatze sind z.B. Alterungsschutzmittei. Weichmacher, Entschaumer. 

so 



2 



EP 0 378 799 A1 



Beispiel 1 


- 


Gew.-Teile 


Acryiatdispersion (aniomscne Dispersion eines carDoxyigruppennaitigen 


CO A 

59,0 


Acrylsaurecopolymers in Wasser, weichmacherfrei. 69 Gew.-%, wassng, Dichte 1.01 




g/cm J , pH-Wert 3,5 - 4.5) 




PL) - Dispersion (anionische aliphatische Polyesterurethandispersion emulgatorfrei. 40 


19.0 


Gew.-%, wassrig, Dichte 1,1 g/cm 3 , pH-Wert 6,5-7,5) 




Emulgator (SE 210) 


3,0 


Natriumstearat 


4.0 


Natriumhydroxid 


0.5 


Wasser 


14,0 



Z5 



Anspriiche 

20 1 . Klebstoff fOr reversibles Verkleben. enthaltend 

a) ein wasserdispergierbares thermoplastisches Blockcopolymer, 

b) eine wassrige selbstklebende thermoplastische Dispersion, insbesondere Acrylatdispersion, 

c) Dispergierhilfsmittel. und 

d) ggf. weitere ubliche Zusatze. 

25 2. Klebstoff nach Anspruch 1 , enthaltend auf 1 Gew.-Teil des Blockcopolymeren 0,5 - 5, insbesondere 2 
- 4 Gew.-Teile des Acrylats. 

3. Klebstoff nach Anspruch 1. enthaltend 2 - 30, insbesondere 4-15 Gew.-% des Blockcopolymeren, 
bezogen auf die Gesamtklebstoffmasse. 

4. Klebstoff nach Anspruch 1, enthaltend als Blockcopolymer ein Styrol- und/oder Polyurethanblockco- 
30 polymer. 

5. Klebstoff nach Anspruch 4, enthaltend als Blockcopolymer eine wassrige SEBS-Dispersion. 

6. Klebstoff nach Anspruch 1 in Stiftform, enthaltend zusatzlich ein Seifengerust insbesondere Na- 
triumstearat. 
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